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Schichtkflrper und Verfahren zu ihrer Herstellung 

Die vorliecende Erfindung betrifft optisch durchlMssige 
SchichtkOrper, die durch eine oder mehrere Zwischenschich- 
ten aus optisch durchlassigen und durch mit Platin kataly- 
sierter Additionsreaktion hergestelltem Organopolysiloxan 
5 verbunden sind, und ein Verfahren zu ihrer Herstellung. 

Gangige Werkstoffe fur SchichtkOrper sind z.B. Glas, Poly- 
carbonate, Polyamide Oder Polymethacrylsaureester. 
Zur Erzielung bestimmter Eigenschaf ten werden die 
Schichtkorper aus einent Herkstoff Oder durch {Combination 

10 mehrerer Werkstoffe hergestellt. Der sich zwischen den 
plattenformigen Materialien befindende Zwischenraum kann 
in verschiedener Weise ausgeftlllt werden. So ist es z.B. 
moglich, in den zwischenraum ein Gas, im einfachsten 
Falle Luft, einzubringen, des weiteren kflnnen Folien aus 

15 Polycarbonaten, teilacetalisierten Polyvinylalkohlen, 
Polyvinylbutyraten, Polycarbonatsiloxancopolymeren 
oder Sthylenvinylacetatcopolymeren verwendet werden. 
Ferner wurde bereits die Verwendung von kondensations- 
vernetzenden Organopolysiloxanen (DT-OS 1 955 514, 
DT-OS 2 239 404) und additionsvernetzenden Organopoly- 

2 0 siloxanen (DT-OS 1 940 124) vorgeschlagen. 
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Es ist bekannt, SchichtkOrper, die aus zwei durchsichtigen 
plattenfarmigen Materialien, die parallel zueinander in 
einem bestimmten Abstand angeordnet sind, mit einer 
Zwischenschicht aus elastischen Organopolysiloxanen 
herzustellen. Diese werden in giefifahiger Konsistenz 
zwischen die beiden plattenfCrmigen Materialien gebracht 
und harten in situ durch geeignete Vernetzersubstanzen 
Oder Polymerisationskatalysatoren zu einer elastischen 
zwischenschicht aus. Fur diesen Zweck wurden sowohl 
kondensationsvernetzende Systeme (DT-OS 2 239 404, 
DT-OS 1 955 514) als auch additionsvernetzende Systeme 
(DT-OS 1 940 124) vorgeschlagen. Bei alien bekannten 
Methoden ist das Problem der gentigenden Haftung an den 
plattenfOrmigen Materialien, insbesondere bei Polycarbo- 
nates Polyamiden oder Polymethacrylsauree stern, ver- 
bunden mit optischer Fehlerfreiheit nicht zufrieden- 
stellend gelSst. Werden fttr die elastische Zwischen- 
schicht kondensationsvernetzende Systeme verwendet, so 
bewirken die Spaltprodukte, die wShrend des Hartnngs- 
vorganges freigesetzt werden, erhebliche Schwierigkeiten. 
Ferner treten Trubungen oder SpannungsriBkorrosionen 
an der Oberflache von Polycarbonaten, Polyamiden oder 
Polymethacrylsaureestern sowie eine ungleichmaBige 
Vulkanisation oder Schwunderscheinungen auf, die durch 
tiberschttssig verwendete Vernetzersubstanz hervorgerufen 
werden. 
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Die Funktionen derartiger Schichtkttrper sind vielfHltig 
und umfassen z.B. Schalldtamung, warmeisolierung, Brand- 
eindammung, Schutz gegen mechanische Beanspruchung, wie 
z.B. Schlag- oder Schuflbeanspruchung Oder auch die 
5 dekorative Gestalung von Raumen. Eine weitere Porderung 
besteht darin, daB die Schichtkttrper ein relativ geringes 
Gewicht aufweisen sollen. Ea besteht daher ein Bedarf an 
solchen Schichtkttrpern, die eine gute optische DurchlSssig- 
10 keit bei gleichzeitiger guter Sehalldammung und WSrme- 
isolierung verbunden mit hervorragender Bestandigkeit 
gegen Durchschlagen und Absplittern aufweisen. Wesent- 
lich ist ferner die Forderung nach schlechter Brennbar- 
keit, leichtem Gewicht und einfacher Herstellungsweise. 

15 Eine der Aufgaben der vorliegenden Erfindung besteht 
deshalb darin, Schichtkttrper zu schaffen, welche die 
genannten Forderungen erfUllen. Gegenstand der vor- 
liegenden Erfindung sind deshalb optisch durchlHssige 
Schichtkttrper, die durch eine oder mehrere Zwischen- 

20 schichten aus Organopolysiloxanen verbunden sind, wel- 
che dadurch gekennzeichnet sind, dafl die Zwischen- 
schicht aus einem optisch durchlHssigen und durch mit 
Platin katalysierter Additionsreaktion hergestelltero 
Organopolysiloxan besteht. 
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Im Sinne der vorliegenden Erf indung wird unter optisch 
durchlSssig sowohl durchsichtig als auch durchscheinend 
verstanden. Ferner schlieBt plattenf ormig im Sinne der 
Erf indung auch gewinkelte und gebogene, f lachenfdrraige 
Materialien ein. Vorzugsweise sind diese Materialien 
durchsichtig und parallel zueinander in einem gewunschten 
Abstand angeordnet. 

Das Organopolysiloxan wird durch Reaktion eines aliphatisch 
ungesattigte Gruppen enthaltenden Organopexy siloxans mit 
einem siliciumgebundene Wasserstof fatome enthaltenden 
Organopolysiloxan unter dem katalytischen EinfluB einer 
Platin-Verbindung gebildet, und der Vulkanisationsgrad 
wird tiber das stochiometrische Verhaltnis des aliphatisch 
ungesattigte Gruppen enthaltenden Organopolysiloxans zu 
dem siliciumgebundene Wasserstoffatome enthaltenden Organo- 
polysiloxans eingestellt. 

Nach der vorliegenden Erf indung werden folgende Einzel- 
komponenten durch die Organopolysiloxan-Zusammen- 
setzungen urafaSt: 

I. Organopolysiloxane der allgemeinen Pormel: 

R 2 R'SiO(R 2 SiO) n SiR 2 R» 

worin R ein an Silicium gebundener, einwertiger linearer 
oder verzweigter substituierter oder nicht substitu- 
ierter, keine aliphatisch ungesattigte Gruppen auf- 
weisender Rest und R' ein einwertiger linearer 
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Oder verzweigter substituierter Oder nicht substituierter, 
eine an Silicium gebundene aliphatisch ungesSttigte Gruppe 
enthaltender Rest 1st, und n eine ganze positive Zahl 1st , 
die so bemessen ist, dafl die Viskositat der Verbindung 
zwischen 50 und 100 OOO cP bei 25°C liegt, bevorzugt 
bei 100 - 70 000 cP bei 25°C liegt. 

II. Organopolysiloxane mit Struktureinheiten der allgemeinen 
Forme 1: 

4-a-b 

R H.SiO( ) 

2 

worin R die vorstehend, bei Komponente I beschriebene Be- 
deutung hat, a einen Wert von 1,00 - 2,00, b einen Wert 
von 0,1 - 1,0 und die Summe von a + b etwa 1,5 - 3,0 be- 
trSgt, wobei mindestens zwei an Silicium gebundene Wasser- 
stoffatome je MolekUl vorliegen und 

III. ein Platin-Katalysator. 

Der oben angegebene Bestandteil der allgemeinen Formel I 
ist ein lineares Organopolysiloxan, dessen MolekUlkette end- 
stSndige an Silicium gebundene ungesSttigte Gruppen auf- 
weist. 

Zu den Resten R gehSren Alkylreste, wie z.B. Methyl, Athyl, 
Propyl, Isopropyl, Butyl, Octyl jeweils in verzweigter Oder 
nicht verzweigter Form; Cycloalkyl, wie z.B. Cyclopentyl, 
Cyclohexyl; Aryl, wie z.B. Phenyl, Naphthyl, Tolyl und 
Xylol; Aralkyl, wie z.B. Benzyl, Phenyiathyl, sowie halogen- 
substituierte Derivate der vorgenannten Reste, wie z.B. 
Chlor- 
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methyl, Chlorathyl, Chlorpropyl, Bromphenyl u.l. Vor- 
zugsveise sind mindestens 75 % der vorhandenen Reste R 
Methylreste und die verbleibenden Reste Phenylreste. 
Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen 
5 Formel I, in denen R fur den Methylrest steht. Verbin- 
dungen gemaa der allgemeinen Formel I konnen in einem 
MolekUl auch verschiedene der o.a. Reste enthalten. 

zu den Resten R' der allgemeinen Formel I gehbren Alkenyl- 
reste, wie Vinyl, Allyl, Butenyl und Alkinylreste, wie 
10 ethinyl, Propinyl und Butinyl. Vorzugsweise steht R Mr 
den Vinyl- oder Allylrest und besonders bevorzugt fur den 
Vinylrest. 

Bei den Organopolysiloxanen der allgemeinea Formel II 
handelt es sich urn Organosilicium-Verbindungen, die 

15 siliciumgebundene Wasserstof fatome enthSlt. In einem 
Molekul des Bestandteiles II mUssen jedoch wenigstens 
2 siliciumgebundene Wasserstof fatome vorhanden sein. Der 
Rest R entspricht der unter Bestandteil I gegebenen 
Definition. Die organischen Reste R konnen dabei gleich 

20 oder verschieden sein. Bei Bestandteil II kann es sich 
urn ein Homopolymer, ein Copolymer oder ein Gemisch aus 
2 oder mehr solcher Verbindungen handeln. Besonders be- 
vorzugt im Rahmen der vorliegenden Erfindung sind Organo- 
hydrogenpolysiloxane der allgemeinen Formel 



25 



R 3-x H x Si0(&iH y R * 0) n R 3-x H * 



0003044 



wobei x einen Wert von 0 Oder 1 besitzt, y einen durch- 
schnittlichen Wert von 0-0,8, bevorzugt von 0,3 - 0,8 
und z einen solchen von 1,2 - 2,0 aufweist, die Summe von 
x + y nicht kleiner als 1 und die Summe von y + z nicht 
5 grOfler als 2 ist. Die Zahl n besitzt einen solchen Wert, 
dafi die Viskositat des betreffenden Organohydrogenpoly- 
siloxans zwischen ca. 3 und 1000, bevorzugt 5 und 100 
Centi-Poise (cP) bei 25°C liegt. Diese Angaben stellen 
keine EinschrSnkungen im Sinne der vorliegenden Erfindung 
10 dar, sondern alle Verbindungen gemafl der allgemeinen 
Formel II sind geeignet. 

Als Bestandteil III wird ein Platin-Katalysator verwendet, 
der die zwischen der Si-CH=CH 2 -Bindung und er Si-H-Bindung 
stattf indende Additionsreaktion katalysiert, z.B. feinverteiltes ele- 

1 5 mentares Platan, Hexachloroplatinsaure cder Kcmplexe von Platin-Verbin- 
dungen mit Olefinen. Vcrzugsweise wird eiiie Losung von Pt(C0) 2 Cl 2 in 
TetramethyltetravinylcyclotetrasilCBtan verwendet. 
Besonders bevorzugt werden solche Platin-Katalysatoren 
verwendet, die in den Organopolysiloxanen, den Bestand- 

20 teilen der erf indungsgemSflen Mischung ,loslich sind. 
Solche Platin-Katalysatoren sind Stand der Technik und 
z.B. in US 3 220 972, US 3 715 334, US 3 159 601 oder 
DT-OS 2 251 297 beschrieben. Die zugesetzte Katalysator- 
Menge betragt im allgemeinen 0,1 bis 100, vorzugsweise 

25 0,2-50, besonders bevorzugt 0,5 - 20 ppm Platin, be- 
zogen auf das Gesamtgewicht der in den Mischungen ent- 
haltenen Organopolysiloxan-Bestandteile. Ganz besonders 
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bevorzugt werden orf indungsgemafl nur 0,7 - 5 ppm PUtln ver- 
wendet. Zusatzlich konnen di e Mischungen Inhibitorensub- 
stanzen enthalten, welche die Aktivitat der zugesetzten 
Platin-Verbindungen bei Raumtemperatur oder leicht er- 
5 hahter Temperatur vermindern, hingegen bei hoher Temperatur 
i. Bereich von 100°C und darttber keinen EinfluB auf die 
Aktivitat der Platin-Verbindungen ausuben. Beispiele far 
inhibitoren sind Benzotriazol, acetylenische Verbindungen 
oder auch stark komplexbildende Verbindungen, wie z.B. 
10 Acetyl ace ton. 

Bin vesentliches H.rk«l der vorliegenden Erfindung ist in 
der Wahl des VerhMltnisses der in Komponente I vorhandenen 
aliphatisch ungesattigten Gruppen zu den in Komponente II 
vorhandenen an Silicium gebundenen Wasserstof fatten zu 
15 sehen. Das stochiotnetrische Verhaltnis, von den in der 

Mischung vorhandenen aliphatisch ^^"^ZZni 
den an Silicium gebundenen Wasserstof fatomen, kann aufgrund 
der Zusammensetzung der Komponenten I und II rechnerisch 
leicht ermittelt und so das gewichtsmaBige VerhSlt- 
15 nis der beiden Komponenten eingestellt werden. Das st5chio- 
metrische bzw. gewichtsmaBige Verhaltnis von Komponente I 

zu Komponente II ist bestimmend fur die Endkonstistenz der 

fertlgen Mlschunq. 

Das neon der vorlleeenden Ertindung eewehlt. etechio- 
20 »trl.=h. verbal, von elip*.ti.eh un,..«tti,t« Gruppen 
der Komponente I .« en slliei»m gebundenen «»'«» to££ - 
.tomen d.r Komponente II hat ein.n W.rt von 1.1 bl. 5.0, 
bevorxugt 1.5 bi. 3.O. D„ V.rhKltni. wird bei blunter 
!0 .™.n..t,un, von Komponente I und Xc.pon.nte II durch 
25 dl. gewlobtemmg. Doeleruo, von Komponente I zu Komponente 
II eingestellt. 

Verarbeitungs- und Reaktionszeit werden bei 
Zusammensetzung von Komponente I und Komponente II durch 
Art und Menge des als Komponente III dienenden Platin- 



Le A 1 8 504 



0003044 



Katalysators, gegebenenf alii durch Zusatz einer geeigneten 
inhibitorsubstanz, eingestellt. Oblicherwelse liegt die Ver- 
arbeitungszeit bei 30 Minuten bis ca. 12 Stunden und die Reak- 
tionszeit bei 120 Minuten bis 48 Stunden. Durch Warmezufuhr 
5 kann die Reaktionszeit erheblich verklirzt werden. 

Die optische Durchlassigkeit sowohl der plattenformigen 
Materialien als auch der Zwischenschicht soil so hoch 
wie meglich sein, was jedoch nicht ausschlieBt, dafi ei- 

10 ne Einfarbung und/oder oberf lachliche Beschichtung der 
plattenformigen Materialien und/oder der Zwischenschicht 
vorgenommen werden kann. Eine solche Einfarbung oder auch 
Triibung kann z.B. durch anorganische Pigmente, wie z.B. 
Rufl, Titandioxyd, Eisenoxyde oder andere Schwermetalloxyde 

15 oder organische, farbige oder fSrbende Substanzen vorge- 
nommen werden. Die FSrbemittel dilrfen jedoch mit der elas- 
tischen Zwischenschicht nicht reagieren. 

Vorzugsweise werden bei der vorliegenden Erfindung optisch 
durchsichtige Substanzen fUr die plattenformigen Materialien 
20 verwendet, wie z.B. Glas, Polymethacrylsaureester , Poly- 
carbonate, Polyamide oder eine Kombination dieser Substanzen. 

Die Zwischenschicht wird bei dem erf indungsgemSBen Ver- 
fahren zwischen die einzelnen plattenformigen Materialien 
eingebracht, indem die plattenformigen Materialien in dem 
gewUnschten Abstand arretiert und die die Zwischenschicht 
25. bildenden Materialien eingegossen, eingepreBt oder einge- 
saugt werden. 
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Es 1st jedoch auch mfiglich ,auf eine Platte die erf in- 
dungsgemaee Zwischenschicht aufzutragen und dann 
eine zweite Platte mit einem solchen Druck auf zupressen, 
daS der gewtinschte Abstand zu der ersten Platte erhalten 
wird, wobei das Organopolysiloxan den gewtinschten Zwischen- 
raum vollstSndig ausftlllt. Dieser Vorgang kann in analoger 
Weise wiederholt werden, wenn ein SchichtkCrper bestehend 
aus mehr als zwei plattenf Srmigen Materialien hergestellt 
werden soil. 

Die vorliegende Erfindung wird durch die folgenden Bei- 
spiele noch nSher beschrieben. Alle angegebenen Telle 
sind Gewichtsteile, soweit nicht ausdrticklich etwas anderes 
festgestellt wird. 
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Beispiel 1 

Zwei Glasscheiben von 2 mm Starke und einer SuSeren Ab- 
messung von 50 x 50 cm wurden in einem Abstand von 1,5 
ram parallel zueinander mit Hilfe eines Sufleren Rahmens 
angeordnet. Eine Seite des Rahmens blieb of fen. 

In die offengebliebene Seite wurde eine Mischung aus 
folgenden Einzelbestandteilen gegossen: 

1000,0 Teile vinylendgestopptes Polydimethylsi- 
loxan einer Viskositat von 1000 cP 
bei "25°C 

1,4 Teile eines Organohydrogenpolysiloxans der 
allgemeinen Formel 



bei der n und m so bemessen sind, daQ 
die Verbindung eine Viskositat von 11 cP 
bei 25°C aufweist und einen Si-H-Gruppen- 
gehalt von 4,0 mmol/g hat 

1 ppm Platin in Form eines Platin-Katalysators 
mit einem Platin-Gehalt von ca. 2 Gew.-% 



(CH 3 ) 3 Si-0 Si- 
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Obenstehende Mischung lieB aich bei 25°C ca. 60 Minuten 
verarbeiten (Potlife) und wurde vor dem EingieBen zwischen 
die beiden Glasscheiben 10 Minuten bei 3 Torr einer Vakuum- 
behandlung unterworfen. 

Nach 24 Stunden war die Mischung zu einer die Glasscheiben 
fest verbindenden gelartigen Masse vulkanisiert. Die Kon- 
sistenz der Masse und die Haftung zum Glas anderte sich 
bei langerer Lagerung und Warme/Wechsel-Beanspruchung von 
- 10°C auf + 80°C nicht. Der SchichtktJrper war optisch 
vollkomnen klar und durchsichtig und anderte seine optische 
Eigenschaften bei Sonnen- oder UV-Bestrahlung nicht. Die 
Glasscheiben lieSen sich ohne ZerstBrung des Glases nicht 
mehr voneinander trennen. Bei gewaltsamer ZerstSrung des 
SchichtkOrpers durch Schlagbeanspruchung haftete das Glas 
an der Zwischenschicht aus Organopolysiloxan so fest, dafl 
keine die Umbebung gefahrdende Splitterwirkung auftrat. 



Beispiel 2 

2 Scheiben aus Polymethacrylsaureester von 3 nun Starke 
und auBeren Abmessungen von 50 x 50 mm wurden in einem 

20 Abstand von 1 mm parallel zueinander angeordnet und mit 

der in Beispiel 1 beschriebenen Organopolysiloxan-Mischung 
vergossen. Nach vollstSndiger Reaktion hatte die Organo- 
polysiloxan-Mischung zu einer die beiden Polymethacryl- 
saureester-Scheiben festverbindenen gelartigen Masse re- 

25 agiert. Das optische Verhalten und das Verhalten bei 
Schlagbeanspruchung war Shnlich dem in Beispiel 1 be- 
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schriebenen Schichtkorper aus Glas. Bei langerer Lagerung, 
d.h. nachGOTagen, trat keine LoslOsung der Zwischenschicht 
von den beiden Scheiben auf. Eine optische Veranderung 
Oder Spannungsriflkorrosion war nicht zu beobachten. 



Beisplel 3 



Zwei Polycarbonatplatten einer Schichtdicke von 3 mm und 
aufleren Abmessungen von 50 x 50 mm wurden in einem Abstand 
von 1,5 mm parallel zueinander angeordnet und mit der in 
Beispiel 1 beschriebenen Organopolysiloxan-Mischung ver- 
gossen. Nach vollstandiger Reaktion war die Organopoly- 
siloxan-Mischung zu einer die Polycarbonatscheiben fest- 
verbindenden gelartigen Masse vulkanisiert. Der Schicht- 
korper hie It einer starken Schlagbeanspruchung nach DIN 
52306 stand, ohne daB eine LoslSsung der Zwischenschicht 
auftrat. Optisches und mechanisches Verhalten anderten 
sich bei einer Lagerung Uber 8 Wochen nicht. 



Beispiel 4 

Wie in Beispiel 1 beschrieben, wurden Schichtkorper durch 
Kombination der in den vorhergehenden Beispielen genannten 
Werkstoffe hergestellt. Es wurden Schichtkorper aus Poly- 
carbonat/Polymethacrylsaureester und Polymethacrylsaure- 
ester/Glas hergestellt. Auch hier zeigte sich die beider- 
seitig gute Haftung der Organopolysiloxan-Mischung. Die 
durchgefuhrten Schlagversuche erbrachten die gleichen guten, 
in den vorstehenden Beispielen schon beschriebenen Ergeb- 
nisse. 
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Beispiel 5 

Gemafl Beispiel 3 wurde ein Schichtkorper aus Polycarbonat- 
platten rait einer Organopolysiloxan-Mischung folgender 
Zusammensetzung hergestellt: 

5 100,0 Telle vinylendgestopptes Polydimethylsiloxan 
einer ViskositSt von 1000 cP bei 25°C 
3,5 Telle des in Beispiel 1 beschriebenen Organo- 
hydrogenpolysiloxans 

1 ppm Platin in Form des Platin Katalysators 
10 Dicarbonyldichlorplatin (nach DT-0S 

2 251 297) 

mit einem Platin-Gehalt von ca. 2 Gew.-%. 

Es wurde ein SchichtkOrper erhalten, bei dera sich die 
beiden Scheiben schon bei leichter mechanischer Bean- 
15 spruchung vollkommen von der Zwischenschicht losen lieflen. 

Be ispiel 6 

In einem Holzrahraen wurde eine Polycarbonatscheibe von 
3 mm Dicke und den auBeren Abmessungen 50 x 50 cm waage- 
recht angeordnet und eine Mischung aus folgenden Einzel- 
20 bestandteilen in einer Schichtdicke von 1 ,0 mm auf die 
Scheibe aufgebracht: 

100,0 Telle vinylendgestopptes Polydimethylsiloxan 

einer Viskositat von 65 000 cP bei 25°C 
0,2 Telle des in Beispiel 1 beschriebenen Organo- 
25 hydrogenpolysiloxans 

2 ppm Platin des in Beispiel 1 beschriebenen 

Katalysators 
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Auf die Organopolysiloxan-Mischung wurde unter ichragem 
Ansetzen eine zveite Scheibe aus Polymethacrylsaureester 
aufgelegt. Der nach vollstandiger Reaktion der Organo- 
polysiloxan-Mischung erhaltena SchichtktJrper hielt eine: 
5 starken Schlagbeanspruchung nach DIN 52306 stand, ohne 
dafl eine Loslosung der Zwischenschicht auftrat. 
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Patentansprilche 

1. ) Optisch durchlassige SchichtkOrper, die durch eine 

Oder mehrere Zwischenschichten aus Organopolysiloxanen 
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dafl die Zwi- 
5 schenschicht aus einem optisch durchlSsssen und durch 

mit Platin katalysierter Additionsreaktion hergestell- 
tem Organopolysiloxan besteht. 

2. ) Schichtkorper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dafl das Organopolysiloxan die folgenden Einzelkompo- 
1 o nenten umfafit: 

I. Organopolysiloxane der allgemeinen Formel: 

R 2 R ' SiO (R 2 SiO) n SiR 2 R' 

worin R ein an Silicium gebundener einwertiger 
linearer oder verzweigter substituierter Oder nicht 

15 substituierter, keine aliphatisch ungesSttigte 

Gruppe aufweisender Rest ist, und R' ein einwertiger 
linearer Oder verzweigter substituierter oder nicht 
substituierter, eine an Silicium gebundene ali- 
phatisch ungesSttigte Gruppe enthaltender Rest ist, 

20 und n eine ganze positive Zahl ist, die so bemessen 

ist, dafl die ViskositSt der Verbindung zwischen 50 
und 100 000 cP, bevorzugt zwischen 100 - 70 000 cP 
liegt. 
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II. Organopolysiloxane mit Struktureinheiten der 
allgemeinen Forme 1: 

4-a-b 

R a K b SiO ( — j — * 



worin R die vorstehend, bei Komponente I be* 
schriebene Bedeutung hat, a einen Wert von 
1,00 - 2,00, b einen Wert von 0,1 - 1,0 und 
die Summe von a + b etwa 1,5 - 3,0 betragt, 
wobei mindestens 2wei an Silicium gebundene 
Wasserstoffatome je Molektil vorliegen. 



III. Einen oder mehrere Platin-Katalysatoren . 



3. ) Schichtkorper gem&fl Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 

kennzeichnet, dafl in dem Organopolysiloxan das Ver- 
haitnis der in Komponente I vorhandenen, an das Sili- 
cium gebundenen, aliphatisch ungesSttigten Gruppen zu 
den in Komponente II vorhandenen, an Silicium gebunde- 
nen wasserstoffatcmen, auf die Stochiometrie bezogen, 
einen Wert grofler als 1 besitzt. 

4 . ) Schichtkorper gemSB einem oder mehreren der AnaprUche 

1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , daB in dem Organo- 
polysiloxan das Verhaitnls der in Komponente I vor- 
handenen, an Silicium gebundenen, aliphatisch unge- 
sattigten Gruppen zu den in Komponente II vorhandenen, 
an Silicium gebundenen Wasserstof fatomen, auf die 
Stochiometrie bezogen, einen Wert von 1,1 - 5,0 auf- 
weist. 
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5 . ) Schichtkorper gemSfl einem Oder mehreren der AnsprUche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafl in dem Organo- 
polysiloxan der Rest R' in Komponente I eine Vinyl- 
gruppe ist, die Reste R die Methylgruppe darstellen, 
5 und die Verbindung eine ViskositSt von 50 bis 100 000, 

bevorzugt 100 bis 70 000 cP bei 25°C hat. 

(..) Schichtkorper gemSfl einem oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafl in dem Organo- 
polysiloxan die Komponente II der allgemeinen Formel 

10 R 3 -x H x Si0{SiH y R 2 0) n R 3-x H x 

entspricht, wobei x einen Wert von 0 oder 1, y einen 
durchschnittlichen Wert von 0 - 0,8, bevorzugt 0,3 - 
0,8 und z einen Wert von 1,2 - 2,0 aufweisen; die 
Summe von x + y nicht kleiner als 1, die Summe 
15 von y + z nicht grofier als 2 ist, und die Zahl n 

einen solchen Wert besitzt, dafl die ViskositSt des 
betreffenden Organohydrogenpolysiloxans zwischen 3 
und 1000, bevorzugt 5 und 100 cP bei 25°C liegt. 

2o 7.) Schichtkorper geraSfl einem oder mehreren der AnsprUche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafl die Platinver- 
bindung (Komponente III) in der Mischung aus Kompo- 
nente I und Komponente II loslich ist. 

• 8.) Schichtkflrper gemafl einem oder mehreren der AnsprUche 
25 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dafl die Platinver- 
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verbindung (Komponente III) eine Losung von Pt(CO) 2 Cl 2 
in Tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxan 1st. 

9.) Verfahren zur Herstellung von SchichtkOrpern gemKB 

einem oder mehreren der vorstehenden Ansprttche, dadurch 
5 gekennzeichnet, dafl das Organopolysiloxan in den 

Zwischenraum zwischen mindestens zwei optisch durch- 
lassigen Materialien entweder eingepreflt, eingesaugt 
oder eingegossen wird oder jeweils auf eine Seite der 
plattenformigen Materialien aufgebracht wird, worauf 
10 die Platten gleichzeitig oder bei mehr als zwei Platten 

auch nacheinander so stark aufeinander geprefit werden, 
dafl der gewUnschte Abstand eingestellt wird und das 
Polysiloxan den eingestellten Zwischenraum vollstSndig 
ausfUllt. 
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